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(57) Abstract: 

PROBLEM TO BE SOLVED: To obtain the machined 
surface uniform and thick in film thickness so as to 
omit shot blasting and sanding processes by applying 
solvent paint at least twice to a part body to form an 
undercoating layer, forming a metal coating layer on the 
surface side, and further forming a top coating layer on 
the surface side. 

SOLUTION: Solvent paint 2 is applied twice to the 
surface side of a wheel body 1 formed of aluminium, to 
form an undercoating layer 3. A metal coating layer 4 is 
formed on the surface side of the undercoating layer 3 
by sputtering, and top coating paint is further applied 
to the surface to form a top coating layer 5. If 
necessary, pretreatment such as chromate treatment is 
applied at first. A sputtering method is used to form 
the metal coating layer 4 formed of chrome, titanium, or 
the like. Since a bright face thick in film thickness 
and excellent in leveling property can thus be formed, 
shot blasting and sanding processes can be omitted. 
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